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II. Hermanni Boerhaave, A.L.M. 
'Philofoph, & Med, C Z) tf. Medicin* m 
Unherfitate Leidenfi ^Profe/f Colleg. Chi~ 
rurglc. 'Praf. Reg. Soc. Lond. necnon Reg. 
Scient. Acad. Parifienf. Soc, de Mercu- 
rio Experimenta. 

Pars III. * 

Blennium, & ultra, eft, a quo obfervationes de 
argento vivo obtuli confeffhi PhiJofophorum in 
Britannia ;. atque, anno dein fequenti, fuper eademre 
alia quaedam confcripfi ad Academiam Scientlis pto- 
movendis dicatam a Sereniflimo Galliarum Rege. Ex 
utrifque coriftitit mutata nunquam hydrargyri natura, 
licet variata mire ipecie, in novas crebro formas mu- 
tatus appareret. Alias juvat jam operationes recitare, 
unde major longe ejufdem conftantia probatur, fimul- 
que & aliorum metallorum indoles exponetur. Al- 
chemiftarum antiquiflimi, quos & optimos jure quis 
dixcrit, uno ubique ore palam aiunt, mercurium efle 
metallum vivum. Sed & clamant iidem, hunc, quan- 
do habetur fincerus, omnifque alieni contagii purus, 
adeo tunc fimplicem deprehendi, ut flt quacunque 
parte fui prorfus idem, impatiens penitus dividi in 
pzttcs varii ingenii. Dicunt porro, ea quoque gratia 
immutabilem omni caufae, et adeo quidem penetra- 
bilem fimul, ut alia quasque diflblvere queat, ipfe m- 
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rerim nihil quidquam, vel inde quoo*ie, mutatus, 
Atque uti in hifce quidem inter ipfos quam apertif- 
Kime convenit, ita quoque confentiunt omnes, nun- 
quarii de venis duci fuis immaculatum, femper vero 
inquinatum hauriri labe aliena, qux prima ab origine 
illi concreta, hinc mire inolefccns, intime etiam im- 
mifta flt. Dolent fane, vitium illud quam moleftif-- 
Smo inde labore auferri tantum poffe: quia in pri- 
maeva feminis fcetura principiis nafcendi ipfis fe infi- 
nuavit, & indiflbciabili fere vinculo innexuit. Vo- 
tabant illud Sulphur, quod puro Mercurii fe immif- 
cet. Hujus refpe&u folum, invenerunt, Argentum vi* 
vum mutabile effe; hoc unicum, accufant, impedirc 
acrem ejus penetrabilitatem, obtundendo, atque he- 
betando, propriam Mercurio aciem; hinc & fimpli- 
cem puri caftitatem degenerare in copulam, & con- 
nubium, cum peregrinis, folo lenocinio advenae pa- 
rarii. Si vero arcana quadam via purificaret fortuna- 
tusfimui, &fapiens, artifex hunc Mercitrium ab omni 
liac congenita in natalibus fpurcitie, tum efte illum 
nhra haud mutabilem ; accepifle autem vim fubtili- 
tatis, qua per omnia alia fe penetret ; fpernere corinu- 
bia cum aliis, dedignari thalamos, nec dari in natura 
rerum corpus, cui fe dedat, ccellbatus caftiffimi per- 
tinacifilme tenax. Sed quam admirabile ingenium 
tremuli laticis! quo redimendum labore, quo pretio! 
Crudacoquit, perficit vilia, metalla, aliaquaelibet cor- 
pora prompte attenuat, refolvit, in humidum conver- 
tit fadicale; fic, ad arcana medicina;, ad fecreta her- 
metlca: artis, princeps inftrumentum jure iaudatur, 
quo quid, fumma Sane Myftse artis, atque Epopta?, 
narrant nobis, efle igni fimilem, qui omnia non mu- 
tandus unquam mutat, qui dividens ^uajlibet, qui* 
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omnk aflbcians, ipfe intacms, nufquam vin&us, ro- 
cedit. 

Ilkcebrae tantorum promiflbrum excitaVere Herme- 
tkos, ut omni ope niterentur modum difcere, quo> 
infeftum Hydrargyro vitium poflent eluere, ut pura. 
nitentem fimplicitate fibi praefto habexent. Et quidcm 
igne folo maculam exurendam cenfebant horum fapir 
entiffimi: quia ignis purgator metallorum unicus.. 
Nata hinc Mercurii in vitris emaculatis, undique clau- 
fis, in ampullas vitreas puras, per ignem elevatio.» 
Hanc vero geminabant totks, donec in rubrum, mi- 
cantem, pulverem, totum convertifient. Sed pollt 
nem hunc igne fummo dum urgent in vitris mundifr- 
iimis, en refufcitant inde ptiftinum Hydrargyrum. Ex^ 
fultantes pro defcecato exceperunt, falfo tamen : quippc 
hic ipfe, refurgens fuis de cineribus combufti, phcenix», 
nova tali. ignis actione patitur, fe denuo fimilem in. 
pulverem rutilum, fulgentemque, cogi. Atqui pa? 
lam negant fummi magiftri, Argentum vivum, arte 
v.era purgatum, rite adeo defcecatum, unquam cogi 
pofle ab ignc in pulv.erem, ne quidem continuata in 
fempiternum actione. Super qua quidem re legi me.r 
rentut forte ea, quae. fuper his commentabar, dum 
enarrabam dxi. ejufdem Mercurii.ki vafis vitreis deftil? 
lationes vi ignis faftas, in A&is Collegii Philofopho- 
Bim in Britanniis, anni MPCCXxxin.menfeNovem- 
bri&Decembri. 

An igitur tali modo dabitur adeo quaefita dep.uratio? 
Vix credibile. Sed alia forte fuit operandiratio,,qua 
praecipitur illa peragenda. Quin et artis principes 
aperte dictant diverfam : aiunt enim, defcecationem. 
obtineri jfperatam, dum Mercurii indagatus nucleus 
dktinetux a.corpojibus puriflirnis, ex amicitia confan- 
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igoiriitstls ar&e cum, & ftabili conjugio, jungentibus 
ftbimet. Atqui Aurum, Argentumque, pura, fixa, ip- 
fique Mercurio fincero metalla quam fimillima; five 
originem fpe&averis, five materiem. Sequi exhisfta- 
tuunt, fi permifcetur perfe&o Mercurius metallo, 
atque iterum igne inde expellitur intra bene claufa vafa 
vitrea, partem metalli puri in fe tra&uram Mercurium, 
fimulque fordidum Mercurii fecreturam puro. Ani- 
mo meo volupe fuit, experiundo difcere, quid hac in 
fententia veri foret. Si non faftiditis, paucis horae mo- 
tnentis difcere eventa laboris improbi, dabo, qux mihi 
placere confiteor : quoniam vana me dedocuerunt 
multa, quae alte menti infita alebam ; & didici quoquc 
pauca bona, erranfi falutaria. Frui poffunt ftudiofi 
xerum naturaHum aerumnofi operis fru&ibusj neque 
neceffe crit carurft-tempus, atque fumtus fatis profufos, 
fimilibus impendere. Id fi obtinget, rnihi habebo 
fumrfium pretium, quod ambio. 

Auri puriffimi, quod arte docimaftica parari poteft, 
duas cum dimidiata uncias redemi ex officina publica 
argentariae Amftetedamenfis; redegi in maffulas, quas 
ftngulae pendebant femiunc?am. Quinque has indidi 
in vitrum mundum, quodchemiciretortumappellant; 
affudi fuper his integris Argenti viyi, puri, femel prius 
deftillarc coadi, uncias xxv. Ignc coegi exfccnderc 
Mercurium ad dimidias ab Auro, quod in fundo fubfi- 
debat fub Mercurio. Pera&a fic operatione, exierant 
Mcrcurii unciae xiii. "in excipulum 5 in fundo vafis erat 
Aurum penitus jam diffolutum in Mercurio, fpecie 
tnifti perfefti, candidi, quod amalgama dicunt: undc 
patet, Aurum folo asftu ebullientis Mercurii diffolvi ; 
ifque videtur optimus modus mifccrtdi hax bina, quod 
artis vocabulo dicunt amalgamarc. Argcntum vivum 

B b b % quod 



C 372 ] 

quod exfcenderat, bcne flccatum reddidi reftduoinre- 
torta* iteruni exprefliigne aequalemindeMercuriico- 
piam, quam denuo ficcatam affudi ad refiduum. 
Hocque ea lege repetivi quinquagefies. Ultima vice 
exiverat purus Mercurius. Amalgama in fundo retortae 
fuperftes, nigrefcens, trivi in mortario vitreo, vitrea 
piftilloj turbabatur lutulenta aqua, quam effudi. Lavi 
cum pura affufa, quam terendo rurfus lutulentam ef- 
fudi. ld tredecim diebus fleri curavi, quando, non 
fordefcebat amplius tritu aqua, fed fplendide fulgens 
reftabat amalgama, pura manebat aqua. Pulvis tritu, 
& lotu, paratus, colore fufcus, fapore tetrico metal- 
lico horridus, berie ficcatus, pependit grana lxxxiii. 
Mercurius & Aurum pertdebant 5xxvi. 3vii. Perdita 
grana vn. drachmae tres cum femiffe, • quinquaginta 
operationibus. Id contingit partim difHatu volatilis r 
partim adhaefu Mercurii ad chartam bibulam, qua fic- 
catur ab aqua, in quam deftillando fuerat exceptus. 

Puriflimum. hoc arnalgama iterum, eodem modo 
tracTtaVi quinquaginta aliis viabus. Exiverat jam vice 
quinquagefima purus Mercurius : in fundo vafis man- 
ferat amalgama fufcum. Id denuo tritum, lotumque, 
cum aqua> ut fnpra retuti, poft tredecim dies operi 
impenfos, dedit pulveris abluti, fufci, ficcati 3i gr. 
xliv. Amalgama tum puriflimum cum Mercurio 
educro, pendebant 5xxvi. 3iv. perdidi his l operatk*- 
nibus 5 1 - gr.xvi. 

Rurfus depuratum hoc amalgama, plane eadem ra- 
tione quinquageftes feci deftillare. Exierat purus Mer- 
curius: in fundo retortae amalgama fubrufum, Idaqua 
tritum, lotumque, ut prius, quatuordecim dies, dedit 
pulveris fufci 51. gr. 11. . Amalgamati puro addidi 
Mercmium egreflum, pendebaat fimul. Sxxiv» 3v.gr. 
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xxiv. Sed in fundo retortse, dum amatgama effundc- 
bam, aliquid amalgamatis remanferat vitro adhaercfcens : 
ut perditum fupputare nequiverim. 

Depuratum amalgama quinquagefies iterum ftc tra£ta- 
tum, deftillando, terendo, lavando, per quatuorde- 
cim dies, dedit pulverem fufcum pondere 3ifi> gran. 
iv. amalgama fplendentiftimum ftmul cum egreflb 
puroMercurio miftum, pendebat §xxv* 311. gr,. xlvi. 
poft ducentas deftillationes. 

Et hoc, amalgama qUinquagefies urfi, ut prius 5 dein 
denuo trivi cum aqua, fedecim dierum fpatio j nattus 
fum pulveris fufci 3.11. 3i. gr. iv. amalgama fplendide 
candidum cum Mercurio pendebat jam lunul 5xxv, 
3i. gr. xlvi. 

Hoc labore perfun&us vidi ducentis & quinqua- 
grnta deftillationibus Mercurii ab Auro, fic inftkutis, 
Aurum & Mercurium dedifle pulveris defcripti uncf- 
am, & grana quinque. Reftitifie Auri & Mercurii 
5xxv. 3i- gr. xlvi. Periifie de materie, ratione enar- 
rata, %i. 3n.gr. ix. 

Quas, dum intentus contemplabar, efficiebant, ut 
ketabundus fufpicari inciperem, me videre defidera- 
tam adeo methodum luftrandi Hydrargyri. Cogita- 
bam, in eo abfcondi forte culpatam Mercurii labcm. 
Quandoque putabam, totum hunc pollinem merum 
efle fcetidum fpurcumque Sulphur, quod rmmacur 
Iatam Argenti vivi virginitatem contaminaverat. Du- 
bitabam, fi non ipfe jam purum a balneo ignis & 
aqux, fpe&arem, nudumque Deorum nuncium ! Tem- 
perabat impetum recordatioftmilisfaepe, fed prajcocis, 
gaudii, in rumos inancs toties dikpfL Ambiguus de- 
crevi, non requiefcere, donec certa fides doceret ve- 
jEiun* Igitur 5xxv. 3i. gran. xlvi. puriftlmi iilius ul- 
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trnii amalgamatis itcrum deftillare coegi pratcrea, aliis 
fexcentis viginti & feptem vicibus, dimidium Mer- 
curii femper educendq, affundendo fcmper : nec volui 
pius lavare aqua, fed cernere, quid fieret. Solebat 
hoc opere nigrefcere materies, ut tandem colore fere 
atro fcedaretur. Obduxi tum vitrum, in quo erat, 
lorica ignem ferente apertum; ficque atrum amal- 
gama, non ablutum ultra, egi igne fummo ita, 
ut retorta fpatio trihorii prorfus ab igne caaderet. 
Exiit Mercurius puriffimus ad 5xx. In fundo vafis 
deinde fra&i reperi uncias nfo Auri fulgentiflimi, fine 
ulla omnino foece reiifta. En exitum rei! nec dolui 
aegrimonia triftium iaborum: fane eventum, haud 
praevifum, jam certo cognitum, hac mercede dignum 
habui. Nequeolei, necoperae, pcenitebit unquam. 

Sumebam deinde pollinem, quem collegeram ccl. 
<kftillationibus, ejufque 3vn. grana lvii. urfi igne 
fummo, aperto, ex retorta loricata, ut diu haec can- 
deret. Exiit de hoc puivere Mercurius puriillmus, 
refufcitatus, ad 3vn. gr. xlvi. In fundo retortae re- 
ftiterant, ut deprehendi, grana fex pulveris fufci. 

Argentum vivum, quod jam dccclxxvii. repetitis 
vicibus ita urferam, ponderavi arte, induftria, & ftatera 
hydroftatica, amici cariflimi, celeberrimi profefforis, 
*sGravefande. Habuit fe ad aquam puram, ut xmft 
ad i : ut molimine tanto denfitatem haud mutaverit 
Mercurius, neque ulla parte fui leviore fuerit iibera- 
tus. Id jam addo: quia intellexi quid de fufpicione 
nata, haud fatis accuratam fuifle rationem, quam ad- 
hibui ad exploranda pondera, quae memoravi in pri- 
mis, quae Societati dedi, de Mercurio commentariis. 
Fas mihi efto, pauca jam ex defcriptis colligere, pro 
veris habenda. 

x« Aunun 
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i. Aurum a Mercurio folutum, cum co toties co- 
&um, tritum, nihil de natura, fua priftina mutavit, 
amifitde pondere propsio ttihil, quod his experimentis- 
notari queat, nihil acquifivit. 

1. Argentum vivum Auro* commiftum, ab co per 
igneni' rurfus expulfum y partem fui convertit in pul- 
verem fuicum, fiibtilem, faporis tetrici, metallici, pe- 
nitus diverfi ingenii a priore fua nacura, idque fit fem> 
per, ufque ad bccclxxvii. vices* Qui tamen, folb 
igne fortiore r kerum redit in Argentum vivum idem» 
quodantca fuerat, omni dotepcr artemobfervabili. 

$. Igitur ignis & auram,. hoc modo, non feparant 
ab Argento vivo partes diverfas, fiilphtar,.fceces, aliudl 
Scd tantum id mutant fpecie externa, iterum reducen- 
da in formam prlftinam, omni rationc eandem ita^, 
ut ne quidem pondus ejus proprium ullo modomuta* 
tum fit. 

4. Argentumvivum& Auram. vi ignis mutanrfta-* 
tim argcnteum fplendorem fui amalgamatis in colorem 
fufcum, tan/lemque nigrum : fed folo igne fortiorc 
nitor Mercurio argenteus, & fulvus Auro fulgor, rcd- 
ditus docet, hunc colorem non dcmonftrare metallo* 
rum corruptionem, vel mutationem in fua natura- 

f. Si tamen auro & igne purgari poteft Mescurius 
nativus, ex fententia vetemm, oportet alia id opera^ 
tione efficere. 

d. Cadit fpes mercurium fixandi cum Auro aftione: 
ignis : quum tanto molimine, temporc tanto, nihili 
quidquam vel inchoatum fit; ultima deftillatio jequc 
facile, ac prima, peragebatur. 

7. Non firmaiur hinc opinio, qu* narrat, ignerro 
mctallis, vel Metcurio, concrefcere pofle in augmen* 
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tum, vel generationem, alicujus metallici ; aut in mu« 
tatibnem ipfius metalli ftabilem. 

8. Qux conftantia, qux fimplicitas, Argenti vivi, 
& Auri! Si in origine prima aurum fuit Argentum 
vivum : nonne tunc vere dicitur, Mercurium, vei to- 
tum avolare ab igne, vclfixum in eo manere totum* 

p. Magna promifTa, de Auro tritu folvcndo, flve 
cum aqua, five ftne illa, qu« duo magni in arte vrri 
iecere, non folvuntur hiice noftris laboribus. Sed vana 
fpes : fugerunt laborem improbum, pracipites feftina- 
runt ad otiofas conclufiones. 

Unicum fupererat inquifitu dignum ; An Mercurius, 
jam toties deftillans ab Auro per vim ignis, haud depo- 
fuifiet eam proprietatem, qua per deftillationem ver- 
titur in pulverem illum, qui appellatur praccipita- 
tus per £ci Igitur uncias. ilias viginti Argenti vivi 
dccclxxvii. vicibus deftillati ab Auro deftiliare coegi 
ex retorta munda vitrea r tam magna vi ignis, ut nihii 
prorfus Mercurii remaneret in vitro poft fmguias de- 
ftillationes* id repetivi octies: in fundo rctortae ob- 
tinui grana duodecim rutili, fcintillantis, ponderoft, 
faporc tcttico metallico praediti, praecipitati Mercuri- 
alis. Certus ergo, ne hanc quoquc dotem ablatam 
sttercuriopermagnum hunc laborem. 
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